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25.10.02 Pg 

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart 



Ziindkerze 
Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einer Ziindkerze nach dem Oberbegriff der unabhangigen 
Anspruche. 

Eine derartige Zundkerze ist beispielsweise in der DE 100 15 642 Al beschrieben. Die 
Ziindkerze weist eine Mittelelektrode und eine Masseelektrode auf, zwischen denen sich 
durch Anlegen einer Spannung eine Funkenstrecke ausbildet. Die Elektrcxien weisen 
einen Elektrodengrundkorper auf, an dem ein Elektrodenabschnitt festgelegt ist, der einen 
hochabbrandbestandigen Bereich bildet. Der Elektrodengrundkorper besteht im 
wesentlichen aus Nickel und kann einen warmeleitfahigen Kern aus Kupfer enthalten. 
Der Elektrodenabschnitt besteht aus einer Legierung, die die Elemente Iridium und 
Nickel enthalt. Der Elektrodenabschnitt wird auf den Elektrodengrundkorper mittels 
LaserschweiBen, WiderstandsschweiBen oder Loten aufgebracht. 

Bei einer derartigen Ziindkerze ist nachteilig, dass beim Aufbringen, insbesondere beim 
VerschweiBen des Elektrodenabschnitts auf den Elektrodengrundkorper oder beim 
Einsatz im Motor zwischen dem Elektrodenabschnitt und dem Elektrodengrundkorper 
hohe thermomechanische Spannungen auftreten. 

Vorteile der Erfindung 

Die erfindungsgemiiBe Zundkerze gemaB den unabhangigen Anspriichen hat den Vorteil, 
dass das Material des Elektrodenabschnitts so gewahlt wurde, dass nur geringe 
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thermomechanische Spannungen zwischen Elektrodenabschnitt und 
Elektrodengrundkorper auftreten, und dass der Elektrodenabschnitt eine besonders hohe 
VerschleiBbestandigkeit aufweist. Zudem kann durch die Verringerung des 
Edelmetallanteils eine Kosteneinsparung erreicht werden. 

Durch die in den abhangigen Anspriichen genannten MaBnahmen sind vorteilhafte 
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der in den unabhangigen Anspriichen angegebenen 
Zundkerze moglich. 

Thermomechanischen Spannungen konnen minimiert werden, wenn die zu verbindenden 
Materialien ahnliche Warmeausdehnungskoeffizienten und niedrige Elastizitats-Moduln 
aufweisen. Die in den Anspriichen aufgefiihrten Zusammensetzungen ermoglichen eine 
optimale Anpassung des Materials des Elektrodenabschnitts an das Material des 
Elektrodengrundkorpers. 

Besonders geringe thermomechanische Spannungen ergeben sich, wenn der 
Elektrodenabschnitt Platin mit einem Anteil von 60 bis 99 Masseprozent und Kupfer.mit 
einem Anteil von 1 bis 40 Masseprozent aufweist, oder wenn der Elektrodenabschnitt 
Platin mit einem Anteil von 30 bis 89 Masseprozent, Kupfer mit einem Anteil von 1 bis 
40 Masseprozent und Rhodium mit einem Anteil von 10 bis 30 Masseprozent aufweist, 
oder wenn der Elektrodenabschnitt Platin mit einem Anteil von 30 bis 98 Masseprozent, 
Kupfer mit einem Anteil von 1 bis 40 Masseprozent und Iridium mit einem Anteil von 1 
bis 30 Masseprozent aufweist. Ebenfalls besonders geeignet ist ein Elektrodenabschnitt, 
der Platin mit einem Anteil von 70 bis 95 Masseprozent und Rhodium mit einem Anteil 
von 5 bis 30 Masseprozent aufweist, oder der Platin mit einem Anteil von 30 bis 94 
Masseprozent, Rhodium mit einem Anteil von 5 bis 30 Masseprozent und Nickel mit 
einem Anteil von 1 bis 40 Masseprozent aufweist, oder der Platin mit einem Anteil von 
30 bis 94 Masseprozent, Rhodium mit einem Anteil von 5 bis 30 Masseprozent und 
Iridium mit einem Anteil von 1 bis 40 Masseprozent aufweist. 

Vorteilhaft enthalt der Elektrodenabschnitt zusatzlich ein Metall oder Oxid oder mehrere 
Metalle oder Oxide aus der Gruppe Yttrium, Zirkon, Hafnium, Titan, Tantal, Wolfram, 
Osmium, Ruthenium, Gold, Silber und Palladium, insbesondere mit einem Anteil von 
jeweils bis zu einem Masseprozent. Durch diese MaBnahme wird die mechanische 
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Festigkeit der Legierung des Elektrodenabschnitts insbesondere bei hohen Temperaturen 
erhoht. 

Zeichnung 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und in der 
nachfolgenden Beschreibung naher eriautert. Es zeigt Figur la und Figur lb ein erstes 
und ein zweites Ausfiihrungsbeispiel eines brennraumseitigen Abschnitts einer 
erfindungsgemaBen Zundkerze in Seitenansicht, Figur 2a bis 2d ein brennraumseitiges 
Ende einer Mittelelektrode der erfindungsgemaBen Zundkerze im Querschnitt, Figur 3a 
bis 3c ein brennraumseitiges Ende einer Masseelektrode der erfindungsgemaBen 
Zundkerze im Querschnitt, Figur 4a bis 4c weitere Beispiele des brennraumseitigen 
Endes einer Mittelelektrode der erfindungsgemaBen Zundkerze im Querschnitt, Figur 5a 
bis 5d weitere Beispiele des brennraumseitigen Endes einer Masseelektrode der 
Zundkerze im Querschnitt, und Figur 6 ein Diagramm, in dem das VerschleiBvolumen V 
einer Zundkerze fiir zwei Mittelelektroden mit unterschiedlicher Zusammensetzung als 
Funktion der Betriebsdauer t aufgetragen ist. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

Der prinzipielle Aufbau und die Funktionsweise einer Zundkerze ist aus dem Stand der 
Technik hinreichend bekannt und kann z.B. aus der ,3osch-technischen Unterrichtung - 
Zundkerzen", Robert Bosch GmbH 1985, entnommen werden. In Figur la und Figur lb 
ist als erstes und zweites Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung das brennraumseitige Ende 
einer Zundkerze 10 schematisch in einer Seitenansicht dargestellt. Die Zundkerze weist 
ein metallisches, rohrformiges Gehause 23 auf, das im wesentlichen radialsymmetrisch 
ist. In einer mittige Bohrung entlang der Symmetrieachse des metallischen Gehauses 23 
ist ein koaxial verlaufender Isolator 24 angeordnet. In einer mittigen, entlang der 
Langsachse des Isolators 24 verlaufenden Bohrung ist am brennraumseitigen Ende eine 
Mittelelektrode 21 angeordnet, die in dem ersten und zweiten Ausfiihrungsbeispiel am 
brennraumseitigen Ende des Isolators 24 aus der Bohrung herausragt. In einem anderen, 
nicht dargestellten Ausfiihrungsbeispiel kann die Mittelelektrode 21 auch derart 
angeordnet sein, dass sie nicht aus der Bohrung des Isolators 24 herausragt. 
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Am brennraumfemen Ende der Mittelelektrode 21 ist in der Bohrung des Isolators 24 
(nicht dargestellt) eine elektrisch leitende Glasschmelze angeordnet, die die 
Mittelelektrode 21 mit dem nicht dargestellten Anschlussbolzen, der ebenfalls in der 
mittigen Bohrung des Isolators angeordnet ist, verbindet. Am brennraumseitigen Ende 
des metallischen Gehauses ist mindestens weiterhin eine Masseelektrode 22, 122 
angeordnet. Die Masseelektrode 22, 122 erstreckt sich zunachst beginnend vom Gehause 
23 parallel zur Symmetrieachse des Gehauses 23 und ist dann in Richtung der 
Symmetrieachse des Gehauses 23 ungefahr im rechten Winkel abgebogen. Die uber den 
Anschlussbolzen, die elektrisch leitende Glasschmelze und die Mittelelektrode 21 zum 
brennraumseitigen Ende der Zundkerze 10 gelangende elektrische Energie fiilirt nun 
dazu, dass entlang einer Funkenstrecke 25 ein Funken zwischen der Mittelelektrode 21 
und der Masseelektrode 22, 122 uberschlagt, wobei der Funke das im Brennraum 
befindliche Luft-Kraftstoff-Gemisch entziindet. Verschiedene Ausfuhrungsformen der 
Mittelelektrode 21 sind detaillierter in Figur 2a bis 2d und in Figur 4a bis 4c dargestellt. 
Verschiedene Ausfuhrungsformen der Masseelektrode 22, 122 sind detaillierter in Figur 
3 a bis 3c und in Figur 4a bis 4d gezeigt. 

Das erste Ausfuhrungsbeispiel gemaB Figur la und das zweite AusfUhrungsbeispiel 
gemaB Figur lb unterscheiden sich in der Gestaltung der Masseelektrode 22, 122. Bei 
dem ersten Ausfuhrungsbeispiel ist die Masseelektrode 22 als sogenannte Dachelektrode 
ausgefiihrt, die sich bis iiber die Stimflache der Mittelelektrode 21 erstreckt. Die 

Funkenstrecke 25 liegt bei einer als Dachelektrode ausgefuhrten Masseelektrode 22 im 
Bereich der Symmetrieachse des Gehauses 23 und des Isolators 24 und erstreckt sich 
zwischen der Stimflache der Mittelelektrode 21 und dem Endabschnitt der 
Masseelektrode 22. Bei dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel erstreckt sich die 
Masseelektrode 122 nicht bis zum Symmetrieachse des Gehauses 23. Der der 
Mittelelektrode 21 zugewandte Endabschnitt der Masseelektrode 122 ist seitlich neben 
der Mittelelektrode 21 angeordnet und zeigt auf die Mantelflache des Mittelelektrode 21. 
Die Masseelektrode 122 uberragt somit die Stimflache der Mittelelektrode 21 nicht oder 
nur geringfiigig. Die Funkenstrecke des zweiten Ausfuhrungsbeispiels bildet sich 
dementsprechend zwischen der seitlichen Mantelflache der Mittelelektrode 21 und der 
Stimflache der Masseelektrode 122 aus. 

In den Figuren 2a bis 2d sind verschiedene Ausfuhrungsformen der brennraumseitigen 
Enden der Mittelelektrode 21 im Querschnitt dargestellt. Diese Ausfuhrungsformen sind 
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insbesondere fur eine Ziindkerze gemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel geeignet. Die 
Mittelelektrcxle 21 weist einen Elektrodengrundkorper 32 auf, an dessen 
brennraumseitigem Ende ein Elektrodenabschnitt 31 angeordnet ist. Der 
Elektrodenabschnitt 31 zeichnet sich durch eine hohe Resistenz gegeniiber Funkenerosion 
und Korrosion aus, sodass eine lange Funktionsdauer der Ziindkerze gewahrleistet ist. 
Der Elektrodenabschnitt 31 bildet dabei eine Ende der Funkenstrecke 25, sodass der 
Funke direkt imBereich des Elektrodenabschnitts 31 der Mittelelektrode 21 uberschlagt. 

Die verschiedenen Ausfuhrungsformen der Figuren 2a bis 2d unterscheiden sich in der 
Anordnung des Elektrodenabschnitts 31 auf dem Elektrodengrundkorper 32. In Figur 2a 
iiberdeckt der Elektrodenabschnitt 31 die brennraumzugewandte Stimflache des 
Elektrodengrundkorpers 32 vollstandig, so dass der Elektrodenabschnitt 3 1 und der 
Elektrodengrundkorper 32 zumindest im tJbergangsbereich zwischen Elektrodenabschnitt 
31 und Elektrodengrundkorper 32 denselben Durchmesser aufweisen. In Figur 2b ist der 
zylinderformige Elektrodenabschnitt 31 mittig auf der Stimflache des 
Elektrodengrundkorpers 32 aufgebracht, wobei der Durchmesser des 
Elektrodenabschnitts 3 1 kleiner als der Durchmesser des Elektrodengrundkorpers 32 ist. 
Bei der Mittelelektrode 21 gemaB Figur 2c ragt der Elektrodenbereich 31 iiber die 
funkenstreckenseitige Stimflache des Elektrodengrundkorpers 32 hinaus und in den 
Elektrodengrundkorper 32 hinein. Bei Figur 2d ragt der Elektrodenabschnitt 31 in den 
Elektrodengrundkorper 32 hinein, wobei die der Funkenstrecke zugewandte Stimflache 
des Elektrodenabschnitts 31 und des Elektrodengmndkorpers 32 in einer Ebene liegen. 

Die Figuren 3a bis 3c zeigen verschiedene Ausfuhrungsformen der brennraumseitigen 
Endabschnitte der Masseelektrode 22, die insbesondere fur das Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfmdung gemaB Figur la geeignet sind. Die Massenelektrode 22 weist einen 
Elektrodengmndkorper 42 auf, an dessen der Mittelelektrode 21 zugewandten Seite ein 
Elektrodenabschnitt 41 vorgesehen ist. Die Ausfuhrungsformen gemaB Figur 3a bis 3c 
unterscheiden sich in der Anordnung des Elektrodenabschnitts 41 auf dem 
Elektrodengrundkorper 42. Bei Figur 3a ist der Elektrodenabschnitt 41 auBen auf dem 
Elektrodengrundkorper 42 vorgesehen, wahrend bei Figur 3c der Elektrodenabschnitt 41 
in einer Aussparung des Elektrodengrundkorpers 42 angeordnet ist und nicht iiber die 
Mantelflache des Elektrodengrundkorpers iibersteht. In Figur 3b ist der 
Elektrodenabschnitt 41 wie in Figur 3c in einer Aussparung des Elektrodengrundkorpers 
angeordnet, ragt aber (wie in Figur 3a) aus dem Elektrodengrundkorper 42 heraus. 
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In den Figuren 4a bis 4c sind zwei weitere Ausfuhningsformen der brennraumseitigen 
Enden der Mittelelektrode 21 im Querschnitt dargestellt. Diese Ausfuhrungsfomien sind 
insbesondere fur cine Zundkerze 10 gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel geeignet. 
Die Mittelelektrode 21 weist einen Elektrodengrundkorper 52 auf, auf dem ein 
Elektrodenabschnitt 5 1 angeordnet ist, der eine hohe Resistenz gegeniiber Funkenerosion 
und Korrosion aufweist. Der Elektrodenabschnitt 51 weist eine hohlzylindrische Form 
auf und ist in einer Aussparung des Elektrodengrundkorpers 52 eingelassen. Der 
Elektrodenabschnitt 51 bildet somit einen Abschnitt der Mantelflache der Mittelelektrode 
21. Die beiden Ausfiihrungsformen gemaB Figur 4a und 4c unterscheiden sich darin, dass 
bei Figur 4a der Elektrodenabschnitt 5 1 bis zur Stimflache der Mittelelektrode 21 reicht, 
wahrend bei Figur 4c die Aussparung in der Mittelelektrode 21, in der der 
Elektrodenabschnitt 51 angeordnet ist, nicht bis zur Stimflache der Mittelelektrode 21 
reicht. Weitere, nicht dargestellte Ausfiihrungsformen der Erfmdung unterscheiden sich 
von den Ausfuhningsformen gemaB Figur 4a bis 4c darin, dass der Elektrodenabschnitt 
5 1 aus der Mantelflache des Elektrodengrundkorpers 52 herausragt, so dass der 
Durchmesser des Elektrodenabschnitts 5 1 groBer ist als der Durchmesser des 
Elektrodengrundkorpers 52. 

Die Figuren 5a bis 5d zeigen weitere Ausfiihrungsformen der Masseelektrode 122, die 
insbesondere fiir das Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung gemaB Figur lb geeignet ist. Die 
Masseelektrode 122 enthalt wiederum einen Elektrodengrundkorper 132, auf dem ein 
Elektrodenabschnitt 131 angeordnet ist, der eine hohe Resistenz gegeniiber 
Funkenerosion und Korrosion aufweist. Die Ausfuhrungsformen gemaB Figur 5a bis 5d 
entsprechen in der geometrischen Ausgestaltung den Ausfuhrungsformen gemaB Figur 2a 
bis 2d, so dass eine nahere Beschreibung nicht erforderlich ist. 

Der Elektrodengrundkorper 32, 52 der Mittelelektrode 21 sowie der 
Elektrodengrundkorper 42, 132 der Masseelektrode 22, 122 besteht im wesentlichen aus 
Nickel Oder einer Nickellegierung und enthalt zumeist einen Kupferkem, durch den eine 
gute Warmeleitung gewahrleistet ist. 

Der Elektrodenabschnitt 31, 41,51, 131 wird als Plattchen, als Stift oder als 
plattgedruckte Kugel durch LaserschweiBen auf den Elektrodengrundkorper 32, 42, 52, 
132 aufgebracht, Ebenfalls geeignet zum Verbinden von Elektrodenabschnitt 31, 41, 51, 
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131 und den Elektrodengrundkorper 32, 42, 52, 132 ist DiffusionsschweiBen oder 
WiderstandsschweiBen. Beim VerschweiBen des Elektrodenabschnitts 31, 41, 51, 131 mit 
dem Elektrodengrundkorper 32, 42, 52, 132 treten hohe Temperaturen aus, die zu hohen 
thermomechanischen Spannungen in den Werkstoffen fiihren. Auch bei der Anwendung 
im Motor treten hohe Temperaturen bis 1000 Grad Celsius auf, die kurzzeitig bis auf 400 
Grad Celsius abkiihlen konnen. Dies fuhrt zu thermomechanischen Spannungen, die 
proportional zu der Differenz der Warmeausdehnungskoeffizienten und zu dem 
Absolutwert der Elastizitatsmoduln (E-Moduln) der Materialien des Elektrodenabschnitts 
31, 41, 51, 131 und des Elektrodengrundkorpers 32, 42, 52, 132 sind. 

Bei den folgenden Ausfiihrungsformen fur die Materialien des Elektrodenabschnitts 31, 
41, 51, 131 ist die Materialzusammensetzung so gewahlt, dass nur geringe 
thermomechanische Spannungen auftreten. 

Erste Ausfiiihrung des Materials des Elektrodenabschnitts 31, 41, 51, 131: 
Platin: 96 Masseprozent 
Kupfer: 4 Masseprozent 

Zweite Ausfuhrung des Materials des Elektrodenabschnitts 31, 41, 51, 131: 
Platin: 80 Masseprozent 
Kupfer: 10 Masseprozent 
Rhodium: 10 Masseprozent 

Dritte Ausfuhrung des Materials des Elektrodenabschnitts 31, 41, 51, 131: 
Platin: 70 Masseprozent 
Kupfer: 10 Masseprozent 
Iridium: 20 Masseprozent 

Vierte Ausfuhrung des Materials des Elektrodenabschnitts 31, 41, 51, 131: 
Platin: 85 Masseprozent 
Rhodium: 15 Masseprozent 

Fiinfte Ausfuhrung des Materials des Elektrodenabschnitts 31, 41, 51, 131: 
Platin: 65 Masseprozent 
Rhodium: 15 Masseprozent 
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Iridium: 20 Masseprozent 

Sechste Ausfuhrung des Materials des Elektrodenabschnitts 31, 41, 51, 131: 
Platin: 65 Masseprozent 
Rhodium: 15 Masseprozent 
Nickel: 20 Masseprozent 

In Figur 1 ist fur ein Elektrodenabschnitt 31,41,51, 131 auf Platin (Ft) und fur ein 
Elektrodenabschnitt 31,41,51,131 aus Flatin mit einem Anteil von 96 Masseprozent und 
aus Kupfer mit einem Anteil von 4 Masseprozent (Ft + Cu) das VerschleiBvolumen V in 
mm^ als Funktion der Betriebsdauer t in Stunden aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass der 
Elektrodenabschnitt 31,41,51, 131 mit der Zusammensetzung der ersten 
Ausfiihrungsform (Ft + Cu) einen deutlich geringeren VerschleiB zeigt als ein 
Elektrodenabschnitt 31, 41, 51, 131, der aus reinem Platin besteht. 

Der Elektrodenabschnitt 31, 41, 51, 131 kann zusatzlich zu den angegebenen Materialien 
ein Metall oder ein Oxid oder mehrere Metalle oder Oxide aus der Gruppe Yttrium, 
Zirkon, Hafnium, Titan, Tantal, Wolfram, Osmium, Ruthenium, Gold, Silber und 
Palladium, jeweils mit einem Anteil von bis zu einem Masseprozent, enthalten. 
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25.10.02 Pg 

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart 



Anspriiche 

1. Ziindkerze (10) mit einer Elektrode (2 1 , 22, 1 22), an dercn cinem Hndabschnitt ein 
Elektrodenabschnitt (31, 41, 51, 131) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Elektrodenabschnitt (31, 41, 51, 131) eine Kupfer enthaltende Legiening 
aufweist. 

2. Ziindkerze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Legierung des 
Elektrodenabschnitts (31,41,51,131) Platin enthalt. 

3. Ziindkerze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Elektrodenabschnitt (31, 41, 51, 131) Platin mit einem Anteil von 60 bis 99 
Masseprozent und Kupfer mit einem Anteil von 1 bis 40 Masseprozent aufweist. 

4. Ziindkerze nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Elektrodenabschnitt (31, 41, 51, 131) Rhodium und/oder Iridium enthalt. 

5. Ziindkerze nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektrodenabschnitt 
(31, 41, 51, 131) Platin mit einem Anteil von 30 bis 89 Masseprozent, Kupfer mit 
einem Anteil von 1 bis 40 Masseprozent und Rhodium mit einem Anteil von 10 bis 
30 Masseprozent aufweist. 

6. Ziindkerze nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektrodenabschnitt 
(31,41,51, 131) Platin mit einem Anteil von 30 bis 98 Masseprozent, Kupfer mit 
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einem Anteil von 1 bis 40 Masseprozent und Iridium mit einem Anteil von 1 bis 30 
Masseprozent aufweist. 

7. Zundkerze (10) mit einer Elektrode (21, 22, 122), an deren einem Endabschnitt ein 
Elektrodenabschnitt (31, 41, 51, 131) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Elektrodenabschnitt (31, 41, 51, 131) eine Platin und Rhodium enthahende 
Legierung aufweist. 

8. Zundkerze nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektrodenabschnitt 
(31,41,51, 131) Platin mit einem Anteil von 70 bis 95 Masseprozent und Rhodium 
mit einem Anteil von 5 bis 30 Masseprozent aufweist. 

9. Zundkerze nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektrodenabschnitt 
(31, 41, 51, 131) Iridium und/oder Nickel enthalt. 

10- Zundkerze nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektrodenabschnitt 
(31, 41, 51, 131) Platin mit einem Anteil von 30 bis 94 Masseprozent, Rhodium mit 
einem Anteil von 5 bis 30 Masseprozent und Iridium mit einem Anteil von 1 bis 40 
Masseprozent aufweist. 

11. zundkerze nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektrodenabschnitt 
(31, 41, 51, 131) Platin mit einem Anteil von 30 bis 94 Masseprozent, Rhodium mit 
einem Anteil von 5 bis 30 Masseprozent und Nickel mit einem Anteil von 1 bis 40 
Masseprozent aufweist. 

12. Zundkerze nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Elektrodenabschnitt (31,41,51, 131) zusatzlich ein Metall oder Oxid oder 
mehrere Metalle oder Oxide aus der Gruppe Yttrium, Zirkon, Hafnium, Titan, Tantal, 
Wolfram, Osmium, Ruthenium, Gold, Silber und Palladium, insbesondere mit einem 
Anteil von jeweils bis zu einem Masseprozent, enthalt. 

13. Zundkerze nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Zundkerze (10) eine erste Elektrode (21) und eine zweite Elektrode (22, 122) 
umfasst, und dass zwischen der ersten Elektrode (21) und der zweiten Elektrode (22, 
122) durch Anlegen einer Spannung entlang einer Funkenstrecke (25) ein Funke 
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uberschlagt, wobei die Funkenstrecke (25) zu dem Elektrodenabschnitt (31, 41, 51, 
131) derElektrode (21, 22, 122) fuhrt. 

14. Zundkerze nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
5 der Elektrodenabschnitt (31, 41,51, 131) durch SchweiBen, insbesondere durch 

LaserschweiBen, auf einem Elektrodengrundkorper (32, 42, 52, 132) aufgebracht ist, 
und dass der Elektrodengrundkorper (32, 42, 52, 132) im wesentlichen aus Nickel 
besteht und einen Kupferkem aufweist. 

Zundkerze nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Elektrode (21) eine Mittelelektrode ist, die bereichsweise durch einen Isolator 
(24) von einem Gehause (23) der Zundkerze (10) isoliert ist, und dass die Zundkerze 
(10) mindestens eine Masseelektrode (22, 122) aufweist, die an dem Gehause (23) 
der Zundkerze (10) festgelegt ist. 
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ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart 



Ziindkerze 
Zusammenfassung 

Es wird eine Ziindkerze (10) Vorgeschlagen, die eine £lektrode (21, 22, 122) aufweist, an 
deren einem Endabschnitt ein Elektrodenabschnitt (31, 41, 51, 131) vorgesehen ist. Der 
Elektrodenabschnitt (31,41,51, 131) weist eine Kupfer enthaltende Legierung oder eine 
Platin und Rhodium enthaltende Legierung auf. 



(Fig. 2b) 
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